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(54) Produit de revetement a relief destine notamment a la signatisation tactile pour aveugies et ambryopes. 



(57) Ce produit de revetement 2 se presente sous forme de 
bandes ou en dalles presentartt des elements en relief suscep- 
tibles de servir d'elements de guidage par contact tactile. II est 
caracterise en ce qu'il est prevu. a linterieur de chaque 
element en relief 3 un temoin visuel d'usure 4 dispose de telle 
sorte qu'il apparaisse avant que I'usure de letement en relief 3 
ne lui permette plus de jouer son rdie de signal tactile. 
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PRODUIT DE REVETEMENT A RELIEF DESTINE 
NOTAMMENT A LA SIGNALISATION TACTILE 
POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES 

La presente invention concerne un produit de revetement a 
relief destine notamment a la signaiisation tactile pour aveugles et ambiyo- 
pes. 

Le deplacement des aveugles et amblyopes peut etre facilite 
par la presence sur ie sol d'eiements de guidage tant pour le pied que 
pour la canne. 

11 existe deja, dans ce but, des produits en relief capables de 
communiquer des indications de localisation ou de danger tels que les 
clous a tete arrondie pour les passages cioutes, les bandes collees a relief, 
etc... 

II faut, toutefois, noter un inconvenient important pour les pro- 
duits existant actuellement sur le marche : il est, en effet, impossible 
de detecter leur deterioration, c'est-a-dire le moment ou ils ne remplissent 
plus de fagon satisfaisante la fonction de guidage tactile pour laquelle 
ils ont ete congus. 

La presente invention s'est donne pour but de pallier cet inconve- 
nient en introduisant, dans les produits it relief en bandes ou en dalles, 
un element qui ne devient visible qu f au moment ou le relief use ne donne 
plus le signal tactile desire a la marche. L'apparition de cet element, 
detectable visueilement, signifie que le produit doit etre remplace afin 
d'eviter tout risque lie, pour l'aveugle ou le mal-voyant, a la non-per- 
ception du danger signale. 

C'est ainsi que I'invention concerne un produit de revetement 
sous forme de bandes ou en dalles presentant des elements en relief 
susceptibles de servir d'elements de guidage par contact tactile, caracteri- 
se en ce qu'il est prevu a Tinterieur de chaque element en relief un 
temoin visuei d'usure dispose de telle sorte qu'il apparaisse avant que 
l'usure de Telement en relief ne lui permette plus de jouer son role de 
signal tactile. 

II est ainsi possible de disposer d'un produit dont le relief, sensi- 
ble au pied ou a la canne, soit etudie pour donner des indications de 
localisation, de passage ou de danger et qui soit susceptible d'etre rem- 
place des qu'il ne remplit plus ces fonctions essentielles. 

La presente invention sera mieux comprise et ses avantages 
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ressortiront bien de la description qui suit en reference au dessin schema- 
tique annexe-'dans lequel : 

Figure 1 est une vue en coupe d'un mode de realisation du reve- 
tement seion 1'invention ; 

5 Figure 2 est une vue similaire a figure 1, une fois le revetement 

en partie use ; 

Figure 3 est une vue en coupe eclatee d'un autre mode de realisa- 
tion de l'invention. 

Sur les figures, 2 designe, de fa^on generate, le produit de reve- 
10 tement selon ^invention, 3 1'element en relief sensible au pied ou a la 
canne et 4 le temoin visuel d'usure. 

Le produit de revetement 2 selon l'invention est obtenu, de 
fa^on classique, par moulage d'un melange de matieres plastiques ; tout 
autre procede identique tel que 1'injection ou le thermoformage convien- 
15 drait egalement a sa fabrication, I'essentiel etant que lui soit communique 
le ou les reliefs adequats capables de repondre exactement a la sensibilite 
du pied ou de la canne communiquant ainsi au pieton aveugle ou amblyope 
un ieger desequilibre ou une indication lui signalant i ! apparition d'un 
danger ou d'un passage. 
20 Parmi les reliefs connus, ce sont les plots arrondis de niveau 

eleve (par exemple 5 mm) d'un diametre de base relativement important 
(de 2 a 3 cm) et distants d'environ 50 mm qui remplissent le mieux ce 
r61e. 

Selon les exigences demandees a un tel revStement, les melanges 
25 de matieres plastiques utilises pour sa fabrication peuvent, bien entendu, 
etre differents. C'est ainsi que, si 1'on desire que lui soient communiquees 
des proprietes d'antiderapage, meme par temps hum ide, on utiiisera i'un 
des melanges ci-apres cites uniquement a titre d'exemples : 

1/ PVC plastifie antiderapant Parties en poids 

30 avec corindon 

PVC KW 70 100 

Piastifiant phtalate lineaire ^5 

Stabilisant thermique a 

stearate de Ca 2 
35 Craie 20 

Pigments 5 
corindons 5 
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21 PVC plastifie avec granules . Parties en poids 

de liege 

PVC KW 65 100 
DOP « 
5 Stearate de Ca 2 

Craie 20 
Pigments g 
liege a granulometrie fine 10 

Suivant l'utilisation, ces formules peuvent etre renforcees par 
JO des stabilisants lumiere, des stabilisants UV, etc... 

L'empioi generalise de charges a granulometrie adequate comme 
ie liege, ie corindon, communique au revetement des proprietes d'anti- 
derapage homogenes et ceci tout au long de l f usure des produits. 

La durete de ce revetement se situe, de preference, aux environs 
15 de 80° Shore, de sorte que ie signal transmis soit bien sensible au pied 
et n'ait pas tendance a s'enfoncer. 

Les formules ne sont pas limitees aux formules a base de PVC 
homo ou copolymeres. 

3/ Formules a base de caoutchouc Parties en poids 

20 Elastomeres SBR 100 

Charges minerales 200 
Plastifiants 5 
Colorants 1 
Accelerateur 1,2 
25 Anti-oxydants i # 

Les formules de ce type ont J'avantage, par rapport aux formules 
a base de PVC, de presenter une meilieure resistance a la brulure de 
cigarettes, performance souhaitee pour les produits destines aux locaux 
publics. 

30 Se,on ^invention, il est insere, sous la calotte spherique de Tele- 

mem en relief 3, un temoin visuel d'usure * dont la couleur vive contraste 
ncttcment avec ceiie du produit de base. 

Cc temoin d'usure 4 est realise a partir de toute matiere plas- 
tique, seule ou en melange ; cette matiere plastique peut etre similaire 

35 a celle ayant servi a la realisation de Telement en relief 3, mais elle 
peut aussi bien etre differente ; elle ne doit toutefois pas presenter 
une durete Shore superieure a celle dudit revetement. II est incorpore 
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a la matiere plastique utilisee seule ou en melange, une matiere colorante, 
de preference un pigment, en quant ite suffisante pour communiquer au 
temoin d'usure une coloration tres nette se differencial de celle du 
revetement. 

5 Dans ie mode de realisation represente a la figure 1, le temoin 

d'usure 4 est introduit *a Ten vers de Teiement en relief 3 par couiage 
de matiere plastique compatible avec la matiere dudit element ; cette 
matiere plastique peut se presenter sous forme liquide a froid et etre 
ulterieurement sechee, avec ou sans reticulation ; il peut aussi s'agir 

10 d'une matiere coulant a chaud, de type connu sous le nom de Hot melt. 

On voit, sur la figure 2, i'apparition du temoin visuel 4, apres 
usure moderee de Teiement en relief 3, apparition signaiant qu'il est 
temps de changer le produit de revetement. 

Dans le mode de realisation represente a la figure 3, le temoin 

15 d'usure & est const itue d'un bouton et introduit par clipsage dans un 
trou 5 prealablement menage a Tenvers de Teiement en relief 3. 

Dans tous les cas, la partie superieure du temoin d'usure * se 
situe pratiquement a mi-hauteur de Tepaisseur d'usure de la calotte sphe- 
rique, de telle sorte que son apparition constitue bien le signal avertissant 

20 qu'il est necessaire de proceder au remplacement du produit de revetement 
qui, du fait de son usure, n'est plus a meme de remplir pleinement son 
role. 

Le produit de revetement selon Tinvention, employe sous forme 
de bandes, peut etre utilise pour signaler les dangers suivants : chutes 
25 de bord de quai, acces aux passages souterrains, acces a une passerelle, 
acces a un escalier et autres... 

II permet, en outre, le guidage vers des distributeurs automa- 
tiques, des panneaux de lecture en braille, des entrees, des sorties, des 
acces aux quais, des salles d'attente, des billeteries, des indications sono- 
30 res et autres. 

II peut etre place aussi bien sur le sol que sur des parois. 
Ce produit souple, de collage aise, peut se poser simplement 
sur tout support lisse de nature quelconque. Sa coupe facile permet d'ef- 
fectuer des montages. 
35 La pose du produit se fait de facon methodique : 

a) apres 'tracage, ie sol est nettoye, voire quelquefois ponce ; 

b) si Ie sol est humide, il est seche artificiellement ; 
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c) une bande adhesive est posee pour eviter la dispersion de 

Ja colle ; 

d) Ja coile a base polyol + isocyanate (polyurethane) est homo- 
geneisee simplement avec un baton ; 

e) cette colle est deposee sur le sol ; 

f) les dalles sont ensuite posees sur celle-ci de fa^on rapide ; 

g) apres pose, les bandes adhesives sont enlevees. 

La pose est terminee et le trafic peut s'effectuer trois heures 

apres. 
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- RE VENDICATK) NS - 

1- Produit de revetement (2) sous forme de bandes ou en dalles 
presentant des elements en relief susceptibles de servir d'elements de 
guidage par contact tactile, caracterise en ce qu'il est prevu, a 1'interieur 
de chaque element en relief (3) un temoin visuel d'usure (4) dispose de 
telle sorte qu'il apparaisse avant que l'usure de l'element en relief (3) 
ne iui permette plus de jouer son r61e de signal tactile. 

2- Produit de revetement selon la revendication 1, caracterise 
en ce que les elements en relief se present ent sous forme de plots arrondis 
regulierement espaces. 

3- Produit de revetement selon la revendication 1 et la revendica- 
tion 2, caracterise en ce que les elements en relief presentent des pro- 
prietes antiderapantes. 

4- Produit de revetement selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 3, caracterise en ce que la durete des elements en relief se 
situe autour de 80° Shore. 

5- Produit de revetement selon I'une quelconque des revendica- 
tions la*, caracterise en ce que le temoin visuel d'usure (4) est introduit 
a I'envers de l'element en relief (3) par coulage de matiere plastique 
compatible avec la matiere dudit element. 

6- Produit de revetement selon Pune quelconque des revendica- 
tions la*, caracterise en ce que ie temoin visuel d'usure (4) est constitue 
d'un bouton et en ce qu'il est introduit par clipsage dans un trou (5) 
preaiablement menage a I'envers de l'element en relief (3). 

7- Produit de revetement selon 1'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterise en ce que la partie superieure du temoin 
d'usure (4) se situe pratiquement a mi-hauteur de i'epaisseur d'usure 
de l'element en relief (3). 
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